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Siegelfolie mit Barriereschicht 

Die Erfindung betrifft eine Siegelfolie mit einem 
Substrat, einer Primerschicht und mindestens einer 
extrudierten Punktionsschicht . 

Siegelf olien, deren Substrat beispielsweise aus 
Aluminium, Kunststof f Oder Papier bestehen, weisen in der 
Regel eine Primerschicht als Haftgrund fur 
Extrusionsbeschichtungen auf . Bei den durch Extrusion 
aufgetragenen Funktionsschichten handelt es sich 
beispielsweise um Verschweifi-, Siegel- oder 
Peelschichten . 

Insbesondere bei" der Verwendung von vernetzenden 2K- 
Primern als Haftgrund fur Extrusionsbeschichtungen 
besteht die Gefahr unerwunschter Migration zwischen den 
Extrusionsbeschichtungen und der Primerschicht. Dabei 
konnen migrierf ahige Bestandteile des Primers, die 
auftreten solange der Primer noch nicht vernetzt ist oder 
abreagiert hat, Storungen der Eigenschaf ten der 
Funktionsschichten (VerschweiS- , Siegel- oder 
Peeleigenschaf ten) oder Storungen von Additivfunktionen, 
wie beispielsweise Gleiteigenschaf ten oder anti-statische 
Eigenschaf ten, hervorrufen. Daruber hinaus kann es zu 
Storungen oder Veranderungen der Primeraushartung 
und/oder -eigensfchaf ten oder der Grenzf lachenhaf tung 
kommen. Eine derartige Migration tritt besonders dann 



auf, wenn funktionalisierte Polymere, Copolymere und/oder 
Blends mit niedriger Kristallinitat , unvertraglichen 
Bestandteilen und/oder hoherer Loslichkeit fur 
migrierf ahige Komponenten verwendet werden. Diese 
Polymere weisen in der Regel eine hohere 
Migrationsf reundlichkeit auf als nicht modif izierte. 
Polymere, wie beispielsweise der Unterschied der 
Gleitmittelmigration in Polyethylen oder dessen 
Copolymeren belegt. Insbesondere. peelf ahige , 
Funktionsschichten weisen eine hohe Empf anglichkeit fur 
Migration, Permeabilitat , Loslichkeit und Diffusivitat 
auf . 

Ausgehend von dem zuvor beschriebenen Stand der Technik 
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, 
eine Siegelfolie zur Verfugung zu stellen, bei der eine 
\inerwunschte Migration von Bestandteilen der 
Primers chicht und /oder der Funktionsschicht unter 
Beeintrachtigung der Verpackungsfunktion vermieden wird. 

Erf indungsgemaS ist die zuvor hergeleitete und 
aufgezeigte Aufgabe dadurch gelost, dass zwischen der 
Primerschicht und der extrudierten Funktionsschicht eine 
zumindest die Migration von Bestandteilen der 
Primerschicht und/oder der Funktionsschicht verhindernde , 
extrudierte Barriereschicht vorgesehen ist. Durch die 
Anordnung einer derartigen Barriereschicht zwischen der 
Primerschicht und der Funktionsschicht wird die Migration 
innerhalb des Verbundes zumindest reduziert, wodurch eine 
einfach herzustellende Siegelfolie zur Verfilgung gestellt 
wird, die die Verwendung schnell aushartender oder 
guthaf tender, wegen zu hoher Migrationsneigung bislang 
nicht einsetzbarer Primersysteme ermoglicht. Diese 




Siegelfolie weist beispielsweise wegen kurzerer 
Aushartezeiten des Primers eine verbesserte 
Wirtschaf tlichkeit und eine verbesserte hohere 
Produktsicherheit auf. 

Dadurch, dass die Barriereschicht gemaS einer ersten 
Ausgestaltung gute Haf teigenschaf ten auf der 
Primerschicht auf weist, kann das erf indungsgemaSe 
Schicht system sehr einfach aufgebaut werden. 

Konnen die Haf teigenschaf ten der Barriereschicht auf der 
Primerschicht nicht ohne weiteres mit der Barrierewirkung 
vereinbart werden, so ist zur Herstellung der 
Haf teigenschaf ten vorteilhaf terweise zwischen der 
Primerschicht und der Barriereschicht eine 
Haf tvermittlerschicht vorgesehen. 

Dadurch, dass zwischen der Barriereschicht und der 
Funktionsschicht eine Vertraglichkeitsvermittlerschicht 
vorgesehen ist, wird das Spektrum der fur die 
Barriereschicht einsetzbaren Materialien deutlich 
erweitert . 

Dadurch, dass gemaS einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erf indung die Barriereschicht und/oder die 
Haf tvermittlerschicht und/oder die 
Vertraglichkeitsvermittlerschicht .mit der 
Funktionsschicht coextrudiert sind, ist die 
Ext rusionsbe schicht ung in einem Arbeitsschritt 
sichergestellt . 

Der Barrierekunststof f zur Herstellung der 

erf indungsgemafi vorgesehenen Barriereschicht ist gezielt 



nach den zu erwartenden migrierf ahigen Bestandteilen der 
Schichten auszuwahlen. Als Polymere fiir die 
erf indungsgemafi vorgesehene Barriereschicht eignen sich 
insbesondere Polyethylen hoherer Dichte, Polyester, 
Polyamid oder gefullte Polymere. 

Es existieren nun eine Vielzahl von Moglichkeiten, die 
erf indungsgemaSe Siegelfolie auszugestalten und 
weiterzubilden. Hierzu wird beispielsweise verwiesen 
einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten 
Patentanspruche andererseits auf die Beschreibung eines 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels in Verbindung mit der 
Zeichnung. 

In der Zeichnung zeigt die einzige Figur einen Schnitt ■ 
durch ein Ausf uhrungsbeispiel einer erf indungsgemaSen 
Siegelfolie. 

Das in der einzigen Figur dargestellte 

Ausfuhrungsbeispiel einer erf indungsgemaSen Siegelfolie 1 
weist ein im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel aus 
Aluminium bestehendes Substrat 2 auf . Dieses Substrat 2 
ist mit einer Primerschicht 3 als Haftgrund fur die 
Extrusionsbeschichtung versehen. Alternativ kann das 
Substrat beispielsweise auch von einem Polyesterf ilm 
gebildet werden. 

Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel erfolgte eine 
Extrusionsbeschichtung durch die Coextrusion einer 
erf indungsgemaS vorgesehenen Barriereschicht A, einer 
Vertraglichkeitsvermittlerschicht 5 und einer 
Funktionsschicht 6 . 



# 



Zur Verbesserung oder Modifikation der Haf teigenschaf ten 
zwischen der Primerschicht 3 und der Barriereschicht 4 
kann zwischen diesen beiden Schichten noch eine nicht 
dargestellte Haf tvermittlerschicht eingesetzt werden, die 
vorzugsweise gemeinsam mit der Barriereschicht 4, der 
Vertraglichkeitsvermittlerschicht 5 und der 
Funktionsschicht 6 coextrudiert wird. 

Ein Nebenef f ekt der erf indungsgemaSen Anordnung einer 
Barriereschicht 4 zwischen der Primerschicht 3 und der 
Funktionsschicht 6 besteht darin, dass unter Umstanden 
teure Funk t ions schichten, bestehend beispielsweise aus 
Peelmischungen, durch das relativ kostengunstige 
Barrierematerial zumindest partiell ersetzt werden 
konnen . 

Abweichend zu dem in der einzigen Figur dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel einer erf indungsgemaSen Siegelfolie 1 
ist die Verwendung von zwei oder mehreren 
Funktionsschicht en statt, wie dargestellt, einer 
Funktionsschicht 6 moglich, um die erf indungsgemaSe 
Siegelfolie 1 an Ihren Einsatzzweck anzupassen. 
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Patentanspriiche 

.1. Siegelfolie mit einem Substrat (2),. einer 
Primerschicht (3) und mindestens einer extrudierten 
Funktionsschicht (6)/ 

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
der Primerschicht (3) und der extrudierten Funktionsschicht 
(6) eine zumindest die Migration von Bestandteilen der 
Primerschicht (3) und/oder der Funktionsschicht (6) 
verhindernde , extrudierte Barriereschicht (4) vorgesehen 
•ist. 

2. Siegelfolie nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriereschicht (4) gute Haf teigenschaf ten auf der 
Primerschicht (3) aufweist. 

3. Siegelfolie nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
der Primerschicht (3) und der Barriereschicht (4) eine 
Haf tvermittlerschicht vorgesehen ist. 

4. Siegelfolie nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
der Barriereschicht (4) und der Funktionsschicht (6) eine 
Vertraglichkeitsvermittlerschicht (5) vorgesehen ist. 



5. Siegelfolie nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriereschicht (4) und/oder die Haf tvermittlerschicht 
und/oder die Vertraglichkeitsvermittlerschicht (5) rait 
der Funk t ions schicht (6) coextrudiert sind. 

6. Siegelfolie nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriereschicht (4) zumindest teilweise aus Polyethylen 
hoherer Dichte, Polyester, ^ Polyamid Oder einem gefiillten 
Polymer besteht. 
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Zusammenf assung 

Die Erfindung betrifft eine- Siegelf olie mit einem 
Substrat (2) , einer Primerschicht (3) und mindestens 
einer extrudierten Funktionsschicht (6) . Eine derartige 
Siegelfolie wird im Hinblick auf ihre Migratf reiheit 
dadurch verbessert, dass zwischen der Primerschicht (3) 
und der extrudierten Funktionsschicht (6) eine zumindest 
die Migration von Bestandteilen der Primerschicht (3) 
und/oder der Funktionsschicht (6) verhindernde, 
extrudierte Barriereschicht (4) vorgesehen ist. 

Fur die Verof f entlichung mit der Zusammenf assung ist die 
einzige Figur vorgesehen. 
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